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(57) Abstract: Disclosed is a sensor element (10) which has a layered structure and is used for detecting a physical entity of a 
measurement gas, preferably for detecting the temperature of the measurement gas or the concentration of a gas component of the 
measurement gas. Said sensor element (10) comprises a heating strip conductor (41) that is disposed in a planar layer of the sensor 
element (10), is provided with a heating unit (41 a) and a feeding duct (41 b), and is embedded in an insulation structure (43, 43a, 
43b). At least some areas of said insulation structure (43, 43a, 43b) are surrounded by a sealing frame (44, 44a, 44b) within the 
planar layer of the heating strip conductor (41). At least some areas of the sealing frame (44, 44b) have a dimension amounting to 

Oat least 25 percent, preferably 30 to 80 percent, of the dimension of the sensor element (10) in the direction that runs parallel to a 
^ planar layer of the sensor element (10) and perpendicular to the longitudinal axis of the sensor element (10). 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Es wird ein schichtfOrmig aufgebautes Sensorelement (10) vorgeschlagen, das insbesondere zum Nach- 
weis einer physikalischen GrSBe eines Messgases, vorzugsweise zum Nachweis der Temperatur des Messgases oder der Konzentra- 
tion einer Gaskomponente des Messgases dient. Das Sensorelement (10) enthalt eine in einer Schichtebene des Sensorelements (10) 
angeordneten Heizerleiterbahn (41), die einen Heizer (41 a) und eine Heizerzuleitung (41 b) umfasst, und die in eine Isolation (43, 
43a, 43b) eingebettet ist. Die Isolation (43, 43a, 43b) ist in der Schichtebene der Heizerleiterbahn (41) zumindest bereichsweise von 
einem Dichtrahmen (44, 44a, 44b) umgeben. Die Ausdehnung des Dichtrahmens (44, 44b) in der Richtung parallel zu einer Schicht- 
ebene des Sensorelements (10) und senkrecht zur Langsachse des Sensorelements (10) betragt zumindest bereichsweise mindestens 
25 Prozent, vorzugsweise 30 bis 80 Prozent der Ausdehnung des Sensorelements (10) in dieser Richtung. 
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Sensorelement 
Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem Sensorelement nach dem Oberbegriff des 
unabhangigen Anspruchs. 

Ein derartiges Sensorelement ist beispielsweise aus der DE 198 34 276 Al bekannt. Das 
planare, langliche Sensorelement enthalt eine elektrochemische Zelle mit einer ersten und 
einer zweiter Elektrode sowie einem zwischen der ersten und der zweiten Elektrode 
angeordneten Festelektrolyten. Weiterhin ist ein maanderformiger Heizer mit Zuleitungen 
vorgesehen, der zwischen zwei porosen Isolationsschichten aus Aluminiumoxid 
angeordnet ist. Rings urn die Isolationsschichten ist ein Dichtrahmen angebracht, der im 
wesentlichen aus Zirkonoxid besteht. Der Dichtrahmen erstreckt sich bis zur AuBenflache 
des Sensorelements und dichtet die Isolationsschichten und den Heizer gasdicht ab. 

Derartige Dichtrahmen haben ttblicherweise eine Breite, die im Bereich von 10 bis 15 
Prozent der Gesamtbreite des Sensorelements liegt. Unter der Breite wird hier und im 
folgenden die Ausdehnung (beispielsweise von Dichtrahmen, Isolation oder 
Sensorelement) in der Richtung parallel zur Schichtebene des Sensorelements und 
senkrecht zur Langsachse des Sensorelements verstanden. Weiterhin wird unter der 
Breite des Dichtrahmens die Gesamtbreite verstanden, also die Summe der Breiten der 
beiden Abschnitte des Dichtrahmens, die auf den beiden Seiten der Isolationsschichten 
angeordnet sind. 
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Zur Herstellung derartiger Sensorelemente werden Festelektrolytfolien im ungesinterten 
Zustand mit Funktionsschichten, also beispielsweise mit Elektroden, Schutzschichten, 
Heizerleiterbahn, Dichtrahmen, Isolationsschichten oder Schichten aus einern 
porenbildenden Material bedruckt. Gegebenenfalis werden Hohlraume, wie 
beispielsweise ein Referenzgasraum, durch Stanzen in eine Festelektrolytfolie 
eingebracht. Die derart bearbeiteten Festelektrolytfolien werden danach unter 
Aufbringung einer Laminierkraft zusammenlaminiert und anschlieBend einem 
Sinterprozess unterworfen. 

Die Sensorelemente werden im Nutzen zusammenlaminiert und anschlieBend vereinzelt. 
Aufgrund von fertigungstechnisch bedingten Toleranzen beim Vereinzeln der 
Sensorelemente liegen die Funktionsschichten nach dem Vereinzeln nicht immer genau 
mittig im Sensorelement. Somit kann die Breite des auf der einen Seite der 
Heizerisolierung liegenden Abschnitts des Dichtrahmens kleiner sein als die Breite des 
Abschnitts des Dichtrahmens auf der anderen Seite. 

Der Dichtrahmen und die Isolationsschichten zeigen unterschiedliche Sinteraktivitaten, 
das heiBt, die Sinterschwindung und/oder die Temperatur, bei der der Sinterprozess 
einsetzt, unterscheiden sich. Bei einem asymmetrischen Dichtrahmen kann aufgrund der 
unterschiedlichen Sinteraktivitat eine Verkriimmen des Sensorelements beim Sintern 
auftreten. Derartig verkrilmmte Sensorelemente lassen sich nicht in die vorgesehene 
Halterung des das Sensorelement enthaltenden Gasmessfuhlers einbringen. 

In der DE 102 00 052 ist weiterhin ein Sensorelement beschrieben, bei dem eine erste auf 
konstantem Potential liegende Heizerzuleitung in einer Schichtebene zwischen einer 
zweiten Heizerzuleitung und einer Messeinrichtung angeordnet ist. Dadurch wird die 
Messeinrichtung, beispielsweise eine elektrochemische Zelle, durch die erste 
Heizerzuleitung von der zweiten Heizerzuleitung abgeschirmt. Zwischen den beiden 
Heizerzuleitungen ist eine gedruckte Isolationsschicht vorgesehen. 

Vorteile der Erfindung 

Das erfindungsgemaBe Sensorelement mit den kennzeichnenden Merkmalen des 
unabhangigen Anspruchs hat demgegenuber den Vorteil, dass eine Abweichung vom Soil 
beim Vereinzeln des Sensorelements eine deutlich geringere oder gar keine 
Verkrummung des Sensorelements nach sich zieht. Da die Gesamtbreite des 
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Dichtrahmens mindestens 25 Prozent der Breite des Sensorelements betragt, 
unterscheidet sich (bei gleichen Fertigungstoleranzen) die Breite des einen an die 
Heizerisolation angrenzenden Abschnitts des Dichtrahmens von der Breite des anderen 
Abschnitts des Dichtrahmens prozentual deutlich weniger als bei den aus dem Stand der 
Technik bekannten Sensorelementen. Damit verringert sich auch die aus der Asymmetrie 
der beiden Abschnitte des Dichtrahmens resultierende Verkriimmung des 
Sensorelements. 

Weiterhin ist der Einfluss der Heizerisolation, deren Sinteraktivitat sich von der 
Sinteraktivitat der umgebenden Festelektrolytfolien unterscheidet, auf eine Verkriimmung 
des Sensorelements umso geringer, je geringer der Abstand der Heizerisolation von der 
Symmetriekchse und je geringfer die Breite der Heizerisolation bezogen auf die Breite des 
Sensorelements ist 

Durch die in den abhangigen Anspruchen aufgefuhrten MaCnahmen sind vorteilhafte 
Weiterbildungen des im unabh&ngigen Anspruch angegebenen Sensorelements moglich. 

Das Sensorelement weist einen Messbereich und einen Zuleitungsbereich auf. Der 
Messbereich des Sensorelements ist an dem dem Abgas zugewandten Endabschnitt des 
Sensorelements vorgesehen. Seine Ausdehnung ist bezogen auf die Langsausdehnung des 
Sensorelements gering. Im Messbereich sind beispielsweise Elektroden und ein Heizer 
angeordnet, die durch im Zuleitungsbereich angeordnete Zuleitungen mit Kontaktflachen 
elektrisch verbunden sind. Die Kontaktflachen, die auf dem dem Messbereich 
abgewandten Endabschnitt des Sensorelements angeordnet sind, sind mit Leiterelementen 
elektrisch verbunden, iiber die das Sensorelement mit einer auBerhalb des Gasmessfiihlers 
angeordneten Auswerteelektronik verbunden ist. 

Um die Ausdehnung der elektrischen Elemente im Messbereich des Sensorelements nicht 
durch einen breiten Dichtrahmen zu beschranken, kann die Breite des Dichtrahmens im 
Messbereich des Sensorelements weniger als 25 Prozent der Breite des Sensorelements 
betragen. Da die Langsausdehnung des Messbereichs deutlich geringer ist als die 
Langsausdehnung des Zuleitungsbereichs, wird eine Verkriimmung des Sensorelements 
auch dann wirksam verringert, wenn der Dichtrahmen nur im Zuleitungsbereich eine 
Breite von mindestens 25 Prozent der Breite des Sensorelements aufweist. 
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Fertigungstechnisch besonders zuverlassig wird die Verkriimmung vermieden, wenn die 
Breite des Dichtrahmens zumindest im Zuleitungsbereich im Bereich von 30 bis 80 
Prozent der Breite des Sensorelements liegt. 

Die Breite des Dichtrahmens im Zuleitungsbereich kann noch erhoht werden, wenn die 
Zuleitungen in verschiedenen Schichtebenen des Sensorelements ubereinander 
angeordnet und beispielsweise durch eine gedruckte Isolationsschicht voneinander 
getrennt sind. 

Das Sensorelement weist im Messbereich mindestens eine elektrochemische Zelle auf, 
die zwei Elektroden sowie einen zwischen den Elektroden angeordneten Festelektrolyten 
aufweist Vorteilhaft enthalt der Dichtrahmen einen Festelektrolyten und ist mit der 
Heizerleiterbahn und der die Heizerleiterbahn umgebenden Isolation zwischen zwei 
Festelektrolytschichten angeordnet, um eine gute Verbindung zwischen Dichtrahmen, 
Festelektrolytschichten und Festelektrolyt der elektrochemischen Zelle zu gewahrleisten. 

Im Bereich des Heizers entstehen hohe Temperaturunterschiede, die zu starken 
mechanischen Spannungen in der Isolation des Heizers flihren konnen. Ist die Isolation 
der Heizerleiterbahn poros ausgefuhrt, so ist die Isolation so elastisch, dass Risse in der 
Isolation vermieden werden. Um das Eindringen von schadlichen Gasen in die Isolation 
des Heizers zu verhindern, weist der Dichtrahmen eine geringere Porositat als die 
Isolation auf und ist vorzugsweise gasdicht. Vorteilhaft reicht der Dichtrahmen bis zur 
AuJJenflache des Sensorelements. 

Der Dichtrahmen enthalt als Hauptbestandteil mit Yttriumoxid stabilisiertes Zirkonoxid. 
Zur Anpassung der Sinteraktivitat des Dichtrahmens an die Isolationsschichten enthalt 
der Dichtrahmen einen Zusatz von 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent, vorzugsweise 0,5 
Gewichtsprozent Siliziumoxid. 

Zeichnung 

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung und der nachfolgenden Beschreibung erlautert. 
Es zeigen Figur 1 einen Querschnitt durch ein erstes Ausfiihrungsbeispiel eines 
erfindungsgemaBen Sensorelements entlang der Linie I - 1 in Figur 2, Figur 2 einen 
Langsschnitt durch das erste Ausfiihrungsbeispiel entlang der Linie II- II in Figur 1 und 
Figur 3, Figur 3 einen Querschnitt durch das erste Ausfiihrungsbeispiel entlang der Linie 
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III - III in Figur 2, Figur 4 einen Langsschnitt durch ein zweites Ausftihrungsbeispiel 
eines erfindungsgemaBen Sensorelements, wobei Figur 3 auch einen Querschnitt durch 
das zweite Ausftihrungsbeispiel entlang der Linie III - III in Figur 4 darstellt, und Figur 5 
einen Querschnitt durch einen Zuleitungsbereich eines dritten Ausfuhrungsbeispiels eines 
erfindungsgemaBen Sensorelements. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

Figur 1, Figur 2 und Figur 3 zeigen ein erstes Ausftihrungsbeispiel des 
erfindungsgemaBen Sensorelements 10. Das Sensorelement 10 ist schichtformig 
aufgebaut und enthalt eine erste Festelektrolytschicht 21, eine zweite 
Festelektrolytschicht 22 und eine dritte Festelektrolytschicht 23.. Das Sensorelement 10 
ist in dem Fachmann bekannter Weise in einem Gasmessfuhler verbaut. 

Zwischen der ersten und der zweiten Festelektrolytschicht 21, 22 ist eine Heizerleiterbahn 
41 mit einer Isolation 43 vorgesehen. Die Isolation 43 ist eine porose Schicht aus 
Aluminiumoxid, die die Heizerleiterbahn 41 vollstandig umgibt. Die Isolation 43 der 
Heizerleiterbahn 41 ist seitlich, also in der Schichtebene der Heizerleiterbahn 41, von 
einem gasdichten Dichtrahmen 44 umgeben. Der Dichtrahmen 44 erstreckt sich bis zur 
AuBenflache des Sensorelements 10. 

Der Dichtrahmen 44 besteht im wesentlichen aus Zirkonoxid, das mit einem Yttriumoxid- 
Anteil im Bereich von 2,5 bis 3,5 Gewichtsprozent stabilisiert ist, und das einen Zusatz 
von Siliziumoxid im Bereich von 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent enthalt. Weiterhin ist dem 
Dichtrahmen 44 zur Anpassung der Sinteraktivitat an die umgebenden Elemente 
Aluminiumoxid, vorzugsweise mit einer mittleren Teilchengrofie von kleiner 0,1 jxm, 
sowie als Flussmittel Barium oder Fluor zugesetzt. 

In die zweite Festelektrolytschicht 22 ist ein Referenzgasraum 35 eingebracht, der ein 
Referenzgas enthalt. Im Referenzgasraum 35 ist auf der dritten Festelektrolytschicht 23 
eine erste Elektrode 3 1 aufgebracht. Auf der der ersten Elektrode 3 1 gegenuberliegenden 
Seite der dritten Festelektrolytschicht 23 und damit auf einer AuBenflache des 
Sensorelements 10 ist eine zweite Elektrode 32 vorgesehen, die dem Abgas ausgesetzt ist 
und von einer nicht dargestellten porosen Schutzschicht tiberzogen ist. Die erste und die 
zweite Elektrode 31, 32 bilden zusammen mit dem zwischen den beiden Elektroden 31, 
32 angeordneten Festelektrolyten 23 eine elektrochemische Zelle. Liegen an der ersten 
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Elektrode 31 (im Referenzgasraum 35) und an der zweiten Elektrode 32 (im Abgas) 
unterschiedliche Sauerstoffpartialdrucke vor, so bildet sich zwischen den beiden 
Elektroden 31, 32 eine Spannung aus, die ein MaB fiir den Sauerstoffpartialdruck im 
Abgas ist (Nernstzelle). Die elektrochemische Zelle 3 1, 32, 23 ist in einem Messbereich 
15 des Sensorelements 10, also an dem dem Abgas zugewandten Endabschnitt des 
Sensorelements 10, angeordnet. 

Die Heizerleiterbahn 41 weist einen als Heizer 41a ausgebildeten Abschnitt auf. Ein 
weiterer Abschnitt der Heizerleiterbahn 41 wird durch zwei Zuleitungen 41b gebildet. 
Der Heizer 41a ist im Messbereich 15 des Sensorelements 10 vorgesehen und dient der 
Beheizung der elektrochemischen Zelle. Der Heizer 41a ist durch die beiden Zuleitungen 
41b mit Kontaktflachen (nicht dargestellt) elektrisch verbunden, die auf der dem 
Messbereich 15 abgewandten Endabschnitt des Sensorelements 10 auf der AuBenflache 
des Sensorelements 10 vorgesehen sind. Ebenso sind fiir die beiden Elektroden 31, 32 je 
eine zu einer Kontaktflache fuhrende Zuleitung 310, 320 vorgesehen. Der die 
Zuleitungen 41b des Heizers 41a und die Zuleitungen 3 10, 320 der Elektroden 31, 32 
enthaltende Bereich des Sensorelements 10 wird als Zuleitungsbereich 16 des 
Sensorelements 10 bezeichnet. Die Langserstreckung des Zuleitungsbereichs 16 (entlang 
der Langsachse des Sensorelements 10) ist ungefahr zwei- bis dreimal so lang wie die 
Langserstreckung des Messbereichs 15. 

Mittels einer an sich bekannten Kontaktierungseinrichtung sind die Kontaktflachen mit 
Leiterelementen elektrisch kontaktiert, iiber die die elektrischen Elemente (Elektroden 31, 
32 und Heizer 41a) mit einer auBerhalb des Gasmessfiihlers angeordneten 
Auswerteelektronik verbunden sind. 

Das Sensorelement 10 weist eine Lange von 6 cm, eine Breite von 4 mm und eine Hohe 
von 1,1 mm auf. Die Breite der beiden Abschnitte des Dichtrahmens 44, die die Isolation 
43 beidseitig umgeben und sich bis zur AuBenflache des Sensorelements 10 erstrecken, 
liegt insgesamt bei 1,4 mm. Der Abstand der Isolation 43 von der AuBenflache des 
Sensorelements 10 und damit die Breite eines Abschnitts des Dichtrahmens 44 liegt bei 
einem symmetrisch geschnittenen Sensorelement 10 jeweils bei 0,7 mm. Die Breite des 
Dichtrahmens 44 betragt damit insgesamt 35 Prozent der Breite des Sensorelements 10. 
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Die Breite des Dichtrahmens 44 bleibt bei dem ersten Ausfuhrungsbeispiel entlang der 
Langsachse des Sensorelements 10, also im Messbereich 15 (Figur 1) und im 
Zuleitungsbereich 16 (Figur 3), konstant 

In Figur 4 ist ein zweites Ausfiihrungsbeispiel des erfindungsgemafien Sensorelements 10 
dargestellt, das sich vom ersten Ausfuhrungsbeispiel dadurch unterscheidet, dass der 
Dichtrahmen 44a im Messbereich 15 eine geringere Breite als der Dichtrahmen 44b im 
Zuleitungsbereich 16 aufweist. Damit ist beim zweiten Ausfiihrungsbeispiel die Isolation 
43a im Messbereich 15 breiter als die Isolation 43b im Zuleitungsbereich 16. Einander 
entsprechende Elemente wurden beim zweiten Ausfuhrungsbeispiel mit denselben 
Bezugszeichen wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel bezeichnet. 

Die Breite des Dichtrahmens 44a im Messbereich 15 betragt beim zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel insgesamt 0,8 mm, die Breite des Dichtrahmens 44b im 
Zuleitungsbereich 16 betragt wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel insgesamt 1,4 mm. Da 
sich die Breite des Dichtrahmens 44 im ersten Ausfuhrungsbeispiel und die Breite des 
Dichtrahmens 44b im Zuleitungsbereich 16 des zweiten Ausfuhrungsbeispiels nicht 
unterscheiden, stellt Figur 3 einen Querschnitt durch den Zuleitungsbereich 16 des ersten 
und zweiten Ausfuhrungsbeispiels des Sensorelements 10 dar. 

Figur 5 zeigt ein drittes Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemaBen Sensorelements 10. 
Einander entsprechende Elemente wurden beim dritten Ausfuhrungsbeispiel mit 
denselben Bezugszeichen wie beim ersten und zweiten Ausfuhrungsbeispiel bezeichnet. 
Bei dem Sensorelement 10 gemaB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel sind die 
Heizerzuleitungen 41b in iibereinanderliegenden Schichtebenen angeordnet und durch 
eine gedruckte Isolationsschicht getrennt Damit kann die Isolation 43b im 
Zuleitungsbereich 16 noch schmaler als bei den ersten beiden Ausfiihrungsbeispielen 
ausgefiihrt werden. Die Breite der Isolation 43b im Zuleitungsbereich 16 betragt 1,8 mm. 
Dementsprechend weist der Dichtrahmen 44b im Zuleitungsbereich 16 insgesamt eine 
Breite von 2,2 mm auf, also 55 Prozent der Breite des gesamten Sensorelements 10. Der 
Dichtrahmen 44 ist wie beim zweiten Ausfiihrungsbeispiel im Messbereich 15 
schmaler als im Zuleitungsbereich 16 ausgefiihrt. 

Die Erfmdung ist nicht auf den in den Ausfiihrungsbeispielen beschriebenen Sensortyp 
beschrankt, sondern lasst sich auf anderen Sensortypen iibertragen, die eine von einem 
Dichtrahmen umgebene Heizerleiterbahn mit Isolation aufweisen. Insbesondere lasst sich 
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die Erfindung auf Breitband-Lambdasonden oder auf Sonden zum Nachweis von NOx, 
HC, CO oder andere Gasbestandteile des Abgases von Verbrennungsmaschinen 
iibertragen. 
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Anspruche 

1 . Schichtfbrmig aufgebautes Sensorelement (1 0), insbesondere zum Nachweis einer 
physikalischen GroBe eines Messgases, vorzugsweise zum Nachweis der Temperatur 
des Messgases oder der Konzentration einer Gaskomponente des Messgases, mit 
einer in einer Schichtebene des Sensoreiements (10) angeordneten Heizerleiterbahn 
(41), die einen Heizer (41a) und eine Heizerzuleitung (41b) umfasst, und die in eine 
Isolation (43, 43a, 43b) eingebettet ist, wobei die Isolation (43, 43 a, 43b) in der 
Schichtebene der Heizerleiterbahn (41) zumindest bereichsweise von einem 
Dichtrahmen (44, 44a, 44b) umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ausdehnung des Dichtrahmens (44, 44b) in der Richtung parallel zu einer 
Schichtebene des Sensoreiements (10) und senkrecht zur Langsachse des 
Sensoreiements (10) zumindest bereichsweise mindestens 25 Prozent der 
Ausdehnung des Sensoreiements (10) in dieser Richtung betragt. 

2. Sensorelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausdehnung des 
Dichtrahmens (44, 44b) in der Richtung parallel zur Schichtebene des 
Sensoreiements (10) und senkrecht zur Langsachse des Sensoreiements (10) im 
Bereich von 30 bis 80 Prozent der Ausdehnung des Sensoreiements (10) in dieser 
Richtung liegt. 

3. Sensorelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Dichtrahmen (44, 44a, 44b) einen Festelektrolyten, vorzugsweise mit Yttriumoxid 
stabilisiertes Zirkonoxid aufweist. 
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4. Sensorelement nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Dichtrahmen (44, 44a, 44b), die Isolation (43, 43a, 43b) und die 
Heizerleiterbahn (41) zwischen einer ersten und einer zweiten Festelektrolytfolie (21, 
22) angeordnet sind, und dass der Dichtrahmen (44, 44a, 44b) die Isolation (43, 43a, 
43b) umgibt und bis zur AuBenflache des Sensorelements (10) reicht. 

5 . Sensorelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Heizerleiterbahn (41) in einem Messbereich (15) des Sensorelements (10) 
den Heizer (41a) und in einem Zuleitungsbereich (16) des Sensorelements (10) die 
zum Heizer (41a) flihrenden Heizerzuleitungen (41b) aufweist. 

6. Sensorelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausdehnung des 
Dichtrahmens (44, 44b) in der Richtung parallel zur Schichtebene des 
Sensorelements (10) und senkrecht zur Langsachse des Sensorelements (10) im 
Zuleitungsbereich (16) mindestens 25 Prozent, vorzugsweise 30 bis 80 Prozent der 
Ausdehnung des Sensorelements (10) in dieser Richtung betragt. 

7. Sensorelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zuleitungen (41b) in verschiedenen Schichtebenen des Sensorelements (10) 
angeordnet sind. 

8. Sensorelement nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Isolation (43) einen hSheren Porenanteil als der Dichtrahmen (44) aufweist 
und/oder dass der Dichtrahmen (44) gasdicht ist. 

9. Sensorelement nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schichtdicke des Dichtrahmens (44) und der Heizerleiterbahn (41) mit 
Isolation (43) im Bereich von 52 bis 74 ^im, insbesondere bei 60 jmn liegt. 

10. Sensorelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Sensorelement (10) mindestens eine elektrochemische Zelle enthalt, die eine 
erste Elektrode (31) und eine zweite Elektrode (32) sowie einen zwischen der ersten 
und der zweiten Elektrode (31, 32) angeordneten Festelektrolyten (23) aufweist, 
wobei in das Sensorelement (10) ein Referenzgasraum (35) eingebracht ist, der ein 
Referenzgas enthalt und in dem die erste Elektrode (31) angeordnet ist. 
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1 1 . Sensorelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Dichtrahmen (44, 44a, 44b) einen Zusatz von 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent, 
vorzugsweise 0,5 Gewichtsprozent Siliziumoxid enthalt. 
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